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Prodn. of uniform joint dyes on setting of ceramic plates 
comprises adding emulsion or emulsion powder to the dyed joint 
cement . 

Also claimed is the joint cement coloured with dyes and 
contg. emulsion powder or casein powder present in an amt. of 
5-100 g/1 water, pref . 10-30 g/1 water. 

USE/ADVANTAGE - The joint cement can be mixed with the 
additive in such a way that the plate layering appts. only mixes 
the cement mixt. with water to fill the plate joints with the 
coloured cement . (Dwg .0/0) 
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VeroffentHcht • ' ^ . • 

Mir intemationakm Recherchenbencht, . ... 
. Vor Ablauf der fur Andervngen der Anspruche zugelasse- 
nen Frist Veroffentlichurtg wird mederhoU falls Anderun- 
, gen eintreffefi: 



iCA^T'.^. MPTHon FOR ORTAINING A UNIFORMLY COLOURED CALCARIOUS CEMENT FINISH ON BRICK- 
SkTnd C^^^^^^^^ CERAMIC SURFACINGS AND NATURAL STONES 

(54)Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERZIELUNG GLEICH^ 
■ ■ MAUERWERK UND FUGENFARBUNGEN BEIM VERLEGEN VON KERAMlSCHbiN BtLAUtiN 

UND NATURSTEINEN 

(57) Abstract 

TTie invention describes a method for obtaining evenly coloured joints when laying ceramic surfacings P^l^/f J.^^;\"f^ 
or for Sta S uniformly coloured calcarious cement finishes on brickwork, in which milk, Powder or casern added to 
ll.e colSpoim^^ cement or calcaneus cement finish. A novel coloured pointing cement and a hydraulic settmg calcareous ce- 
ment nnish containing milk powder or casein powder as an additive are also described. 

(57) Zusammenfflssung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzielung gleichm§&iger Fugenfarbungen beim Verlegen keramischcr BelSge un^ 
NatursSe bzw iicLaBi ge^rbter Kalk-Zement-Putze auf Mauerwerken, bei dern dem gefarbten ^^^^1^'%'^^^^^^ 
Ka kSe^^^^^^ Milchpulver oder Kasein zugesetzt wird. Sie betrifft weiterhm emen neuen gefSrbten Fugen-Zement 

bzf eShyd^aulischabbinden^^ 
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Veirfahren zur Erzielung gleichrhaBig .gef arbter Kalk-Ziement- 
Putze auf Mauerwerk uiid Fugenf arbungeh beim Verlegen von 
keramischen Belagen und Natursteineh 



Die Erfindung betrifft die Herstellung von gefarbten 
Kalk-Zement-Putzen auf Mauerwierk sowie das Verfugen mxt 
gisfarbten hydraulisch abbindenden Fugenmorteln bieira 
Verlegen von keramischen Belagen und Natursteinen. 



Sowohl bei der groBf lachigen Herstellung von farbigen 
Kalk-Zement-Putzen auf - Mauerwerken als auch beim Verfugen 
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kerainischer Belage und Natursteine mit f arbigen . FugenmSr-- 
teln ergibt sich immer wieder das Problem^ daB ein 
fleckiger oder scheckiger Verputz bzw. eine fleckige 
FugenfMrbung erhalten wird. Dieses Problem tritt dabei 
. unabhangig von- dem verwende ten Verputzmortel oder dexn 
verwendeten Fugehmortel mit praktisch allei; im Handei 
erhaltlichen Fabrikaten sowie dem ah Baiustellen gemischt^en 
hydraulischeh Fugenmortel und Verputzmortel auf und fiihrt 
immer wieder zu Beanstahdungen der erstellten Wandflacheh 
bzw. der yom Plattenleger erstellten Wandbelage. 

Man hat bereits umfangreiche Untersuchungen durchgefuhrt 
(siehe Walter Gutjahr in der Zeitschrift "Fliesen und 
Flatten, Dezember 1 984 , Seiten 32 - 34), um die Ursachen, 
die zu dieser Verfarbung fiihren, zu ermitteln und man 
hat in diesem Zusammenhang auch eine Reihe von moglichen 
Ursachen aufgezeigt, Indessen ist. es bisher noch nicht 
gelungen, weder auf Seiten der Mortelhers teller , noch auf 
der Seite des Verputzers bzw. des Plattenlegers, das 
• Problem zu losen und Mittel und Wege zu f inden,. iim gezielt 
einen einwandfreien Verputz bzw. eine eihwandfreie gleich- 
mMBige Fugenfarbung zu err^ichen. 

Im Rahmen seiner praktischen Tatigkeit hat der Ahmelder 
die uberraschende Feststellung gemacht, daB das der 
Erfinduhg zugrundeliegende Problem, namlich die fleckige 
bzw. scheckige Farbung von Verputzen und Verfugungen, 
vermieden werden kann, wenn dem hydraulisch abbindenden 
Verputz bzw. Fugenmortel beim Anmachen, d.h. beim Mischen 
mit dem Anmachwasser, Milch, Milchpulver bder Kaseinpulyer 
zugesetzt wird. 

Durch diesen Zusatzstoff wird die bisher so. gefurchtete 
scheckige -Verputzfarbung bzw. die fleckige; bzw.. scheckige 
. . Fugenfafbung sicher vermieden und ahdererseits tritt 
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auch in bezug auf die Festigkeit des ausgeharteten farbigen 
Verputzes bzw. der farbigen Fugenfiillung keine Beeintrach-- 
tigung ein.- 

Es hat sich dabei gezeigt/ daB i^nsbesondere der Zusatz ^von 
Magermilchpulver bzw. von fein verteiltem Kaseir.pulver zu 
ausgezeichrieten Ergebnissen fuhrt. Das Zusatzmittei wird 
zwedkmaflig dem Anmachwasser zugesetzt, mit dem der Verputz- 
mort^l bzw. der hydraulisch abbindende Fugenmortel ange- 
teigt wird, urn dann als Verputz aufgetragen bzw. in die 
Fiige eingefullt zu werden .uhd auszuharten. 

Die Menge des dem Anmachwasser zugesetzten Zusatzstof f es 
aus Milch,. Milchpulver, insbesondere Magermilchpulver bzw, 
Kaseinpulver liegt zweckmafiig zwischen 5 g und 100 g pro 
Liter Anmachwasser.. 

Werden dem Verputzmortel bzw. dem Fugenmortel :geringere 
Mehgen zugesetizt, dann laBt der angdstrebte Effekt zu 
wiinschen iibrig, wahrend groBere Mengen als 100 g pro Liter 
Anmachwasser, nicht zu empfehlen sind> weil einetseitis die 
. Aushartung des Verputzm5rtels bzw. Fugerimortels dann auBer- 
ordentlich langsam voranschreitet ixnd zum andern auch die 
Festigkeit des solchermaflen gebildeten Verputzes bzw. der 
gebildeten Fugenfiilluhg. beeintrachtigt ist. 

Ein besonders bevorzugter Bereich fur die Zugabe des Zusatz- 
stof fes liegt bei 10 bis 50 g pro Liter Anmachwasser und 
besonders bevorzugt werden 10 bis 30 g pro. Liter Anmach- 
/■.wasser . . 



Urn den Zusatzstoff besser.ujid schheiier in dem Anmachwasser 
auf zulosen/, hat es -sich als sehr zweckmaBig erwieseh, wenn . 
dem Anmachwasser ein . alkaiisches Mittel , beispielsweise 
Natriumcarbonat, zugesetzt wird. 
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. Andererseits hait es sich bei den diirchgef iihrten . zahlreichen 
. yisrsuchen gez^igt, daB ein geringer Zusatz von Milchsaure 
die Wirkung des Zusatzstoffes aus MilGhpulyer , insbesondere 
Magermilchpulver oder Kasein gahz wesentlich unterstutzt. 

* So kahn vorteiihafterweise dem mit dem Zusatzstoff verse-^ 
henen Fugenmortel bder dem Verputzin5rtel Milchsaure in 
eirier Menge von 0,1 bis 1 0 g pro Liter Anmachwasser, vor- 

. : zugsweise .0,2 bis 5 g pro Liter Anmachwasser oder besonders 
bevorzugt 0,5 bis 2 g pro Liter Anmachwasser zugesetzt 
•• .werden...- 

GemaB einer anderen vorteilhaf ten Ausf iihrungsf orm des erf in 
diingsgemaBen Veirfahrens wird der Zusatzstoff in trpckener 
Form dem mit Oxidfarben eingef.arbten Kaik-Zementputz bzw. 
dem entsprechend eingefarbteh Fugenzement zugemischt und 
in. dieser Form dann. mit dem Anmachwasser zum Vetrputzmortel 
bzw, Fugenmortel vermischt und aufgetragen bzw, in die 
Plattenfuge. eingefiillt. 

Bei dieser bevorzugten Ausf iihrungsf orm des erfindungsge- . 
maBen Verfahrens kann der Kalk-Zement-Putz bzw. der 
Fugenzement somit bereits auf der Herstellerseite mit 
dem Zusatzstoff in der geeigneten Dosierung vermischt •.. 
werden,. so daB der Verputzer bzw. der Plattenleger die 
r.olchermaBen hergestellte Trockenmischung in der liblichen 
, Weise lediglich mit Wasser ainzumischeh hat, um mit dem 
solchermaBen gebildeten Mortel den V.erputz auf dem Maueir-. 
werk herzustellen bzw. die Plattehfiigen auszufiillen. 

pemzuf olge ist ein weiterer Gegenstand der voirliegenden 
Erfindung eiii mit vorzugsweisSe Hetalioxiden eingetalrbter : 
Kalk-Zeiment-Putz zuih farbigen Verputzen von MauerWerk 
und dergleichen, der gekennzeichnet ist durch einen 
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Zusatz . aus Miichpulver , : insbesondere Ma:germilchpulver oder 
: Kaseihpulver, in einer Mehge von 5 bis 100 g pro Liter , des 
■ , zuin Aninache^ verwendeten. Wassers . . ' • . 

Eih weiterer. Gegenstand der Erf iridunig ist ein init- Farb- 
stoffen eingefSrbter Fugenzemerit zum farbigen Verfugen 
von keramischen Belagen und Naturisteineh, der dadurch ge- 
kennzeichhet ist, daB er eineri Zusatz aus Milchpulver, 
: Insbesondere Magermilchpulver odef Kaseinpulver, in einer 
Mienge von 5 bis 100 g pro Liter des zum Anmachen verwen- 
deten Wassers enthalt. 

Besdnders bevorzugte Ausfuhrungsformen der beiden vorstehend 
erwahnten Kalk-Zement-Putze bzw . des gefarbten Fugerizements 
enthalten den Zusatzstoff in einer Menge von 10 bis 30 g 
pro Liter des zum Anmachien verwendeten Wassers und ganz 
besonders bevorzugt wird eine Menge des Zusatzstoffes von 
etwa 10 g pro Liter des zum Anmachen verwendeten Wassers* 

Ausf (ihrungsbeispiele 

A) Fugenmortel 

Es wurden zunachst Anmachlosungeri aus Wasser und den vor-. . 
stehend genannten Zusatzstoff en in den oben genannten 
Konzentrationen hergestellt und darin mit eingeifarfatem 
Fugenzeraent (Hersteller : Firma Polycheraie Augsburg GmbH > 
Typenbezeichnung: Caramel 1145/4 und Tabac 1149/2) die 
jeweiligeii Mortelmischungen angeriihrt* Zu Vergleichs-. 
zwecken wurde jewieils eine j>robe des benutzten Fugen- . 
zementis mit.\reinein Wasser angeriihrt. 

Mit den soIchiermaBen hergestellten Fugenmortelmischungeh. 
wuirden die Fugen von verlisgten keramischen Belagen und 
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Natursteinplatteh ausgefiillt ausharten gelassen. . Es 
. iergab sich dabei, daB die bhne Zusatzst^ 
V M fieckige Fugenf arbung aufwiesen/ 

: wahr^^ die linter Zusatz von Magerinilchpuiver bzw. Kasein-^ 
. :p Bereieh von 5 g pro Liter Anmachwasser bis 100g 

. . pro Liter Anmachwasser erhalt^nen Mischungen eine nicht 
zu . beans tande^^ 

, Statt die Zusatzstoffe im Anmachwasser dem jeweiligen ge- 
. ; farbten Fugenzement zuzusetzen, wurden die entsprechenden 

:nehgeu der Zusatzstoffe imtrockenen Zustand direkt dem 
. .jeweiligen Fugenzement beigemischt. 

Der solchermaBen mit Zusatzstofif versehene Fugenzement wurde 
dann in iiblicher Weise mit Wasser angeriihrt und in die 
V Fugen zwischen deh keraihischen Belagen bzw. zwischen die 
Natursteinplatten eingef Qllt und ausharten gelassen. 

Die hach dem Ausharten erhaltenen Fugen zeigten eine ein- 
wandfreie gleichmaSige Farbung. 

Andererseits ergab der gleiche Fugenzement ohne Zusatzstof f 

■ wiederum die fieckige Farbung. 

Das vorstehend beschriebene Ausfuhrungsbeispiel wurde unter 
. Verwendung der von der Firma AWS-Agrob-Wessel-Servais AG.,. 
: Bonn, hergesitellten farbigen F.ugeniiiasse fiir Wand- und Boden- 
\ fliesen mit der Handelsbezeichnung SUPAX wiederholt.' 

Dabei wurden die Anmachlosungen aus Wasser und den erwahnten 
Zusatzstof fen in den angegebenen Mengen hergestellt und 
damit die jeweiligen Mortelmischungen angeriihrt. Zu Ver- 
gleichszwecken wurde jeweils eine Probe des benu tz ten Fugen- 
. zementes mit reinem Wasser a:ngeruhrt. 

■ , Mit dem solchermaBen hergestellten Fugenmdirtelmischungen 
werden die Fugen yo^^ Keramikplatten ausgefiillt und aus- 

,: harten gelassen. 
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Es ^rgab sidh. dabei, daS die ohne Zusatzstoff angeriihrten . 
Mortelmischungen eihe fleckige Fugenfarbung aufwiesea, 
^wahrend die unter Verwendung. von Magermilchpulver bzw. 
V KaseinpulviBr im Bereich von 5 g pro Liter Anmachwasser 
- bis 100 g pro Liter Anmachwasser erhaltenen Mis^^nungen 
eine nicht zu beanstandende gleichxnaBige FugenfSrbung 
' zeigten. 

■ . B) Verputzinortei . 

Es wurden zunachst wiederum Anmachlosungen aus Wasser und 
den vorstehend genannten Zusatzstoff en in den oben ange- 
" . gebenen Konzentrationen hergestellt und dann mit einge- 
'farbtem Kalk-Zement-Putz (Hersteller: Firma Karl Epple, 
Stuttgart-Bad Cannstadt; Typenbezeichnung: Miinchener Rauhputz 
Spezial MRP-S) jeweiligen Putzmortelmischungen ange- 
riihrt.. Zu V6rgleichsz.wecken wurde jeweils eine Probe des 
behut^ten Kalk-Zement-Putzes mit reinem Wasser angeruhrt^ 

Mit den so erhaltenen Putzmortelmischungen wurde Mauerwerk 
verputzt und der Verputz ausharten gelassen. 

Es zeigte. sich, daB die ohne Zusatzstoff angeriihrten Putz- 
. iriortelmischungen. ein fleckiges hatten, wShrend 

die unter Zusatz von Magerrhilchpurver bzw, kaseinpulver. 
im Bereich von 5 g pro Liter Anmachwasser bis 100 g pro 
Liter Anmachwasser erhaltenen Mischungen eine hicht zu 
beanstandende Farbilng zeigten, 

in gleicher Weise wie vorstehend beim Fugenmortel beschrie- • 
ben wurden die entsprechenden Mengen der Zusatzstoff e im 
Trockenzustand direkt dem jeweiligen Yerputzmcrtel zuge-- 
mischt und dann in dblicher Weise mit Wasser angeriihrt 
urid zum Verputz en; von verwendet. . 

Nach dem Ausharten zeigte der erhaltene Verputz eine ein- 
wandf reie Farbung , wahrend andererseits der gleiche Ver-.. 
putzmortel ohne Zusatzstoff eine fleckige Farbung ergab. 
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Patentanspruche 



1. Verfahren zur Erzielung gleichinaBiger Fugenfar- 

bungen beim Verlegen keramischer Belage und 
Natursteine und gleichmaBig gefarbter Kalk-Zement- 
Putze auf Mkuerwerken/ d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daB dem. gef arbten 
Fugerimortel (Fugehzeirient) bzw,' dem gef arbteii 
Kalk-Zement-Putzin5rtel beini Aninachen^ oder 
Milchpulvcr zugesetzt wird. 



PCr/DE92/000?5 

Verfahreh nach- Anspruch I r V d a <3 u^r ^ : / 
g e k e ri n z e i c h h:6 t , daB dein gefSrbten _ 
Vugenmortel bzw. dem gef arbten Kalk-ZementTPutz- 
inortel .beim Ahinachen Magermilchp^ zugesetzt wird. 

Verfahren nach Ahspruch 2, c3 a d u r c h 

g e k e n n z e i c h n e t , daB dem gef arbten 

Fugenmortel bzw. dem gef arbten Kalk-Zement-Putzmortel 

beim Anmachen fein verteiltes Kaseinpulver zugesetzt 

wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis .3, 
da d u r c h g e k e n h z e i c h n e t , daB ^ 
der Zusatzstoff im Anmachwasser geloist bzW... . aufge- 
schlammt dem Fugerimortei.bzw. Kalk-Zement-Putzmortel 
zugemischt wird. 

Verfahreh nach Anspiuch 4, d a d u r c h 
g t fc e n. n z e i c h n e t , daB der Zusatzstoff 
in eirier Menge von 5 bis 100 q. pro Liter Anmach- 
wasser zugesetzt wird. 

Verfahren nach Anspruch 4, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daB der Zusatzstoff ■ 
in einer Menge von 10 bis 50 g pro Liter Ahmach- 
wasser zugesetzt wird.. 

Verfahreh nach Anspruch A, d a d u r e h 
: g e k e n n z e i c h h e t , . daB ddr Zusatzstoff , 
in einer Menge yon 10 bis 30 g pf o Liter Anmach-^ ; 
wasser zugesetzt wird. 




PCT/DE92/00015 



- 10 - 



y^rf ahreVi nach eiriem der Anspruche 1 bis 7 , 
d a a u r c h ■ g e )c e c h n .e t , ■ . - 

daB dem Anmachwasser zum besseren . Auf ISsen des 
zusatzstof fes ein alkalisches Mittel zugesetzt 

.wird...;. 

Verfahren nachAnspruch 8> d a d u r c h 
g e k e n V z e i c h n e t , daB dem Anmichwasser 
zum besWeren AUfiosen des Zusatzstof f es Natrium- 
carbonat zugesetzt wird. 

Veilf ahren nach: einem bder mehrereh der Anspruch^ 
1 bis 9, d ad u r c h g e ken n z e i c h n e t, 
daB dem Fugenmortel bzw. dem Kalk-Zement-Putzmortel 
^Ibeim Anmachen zusatzlich MilchsSure zugesetzt wird. 

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch 
g e k e n n z e i c h n e t , daB die Milchsaure 
in einer Menge von 0,1 bis 5 g pro Liter des zum 
^Anmachen erf orderlichen Wasser s zugesetzt wird . 

yerfahreh hach einem der Anspruche 1 b 
d ad u r c h ge k e n n z e i c h n e t . 
daB ^er zusatzstoff in trockener Form dem 
■gcf arbten Fug^nmSrtel (Fugenzement) bzw. dem 
Kalk-Zement-Put^^ zugemischt wird. . 

-Hit Farbstoffen eingef arbtes Fugenzementpulver. zum . 
■ farbigen Verfugen von Keramikplatten, - d a d u r. c, h. 
g e k e n n z e i c: h n e t daB es einen Zusatz • 
aus Milchpulver Oder Kaseinpulver in einer Menge von 
5 bis 100 cpro Liter des zum Anmachen verweRdetcn. .. 
Wassers isnthalt. 
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14,; . Mit Metalloxydf arbstof fen eingefarbtes Kalk-Zeinent^ 
Putzmortelpulver zum groBf ISchigen Verputzen von 
Mauerwerken, dad ii r c h g e k e n n- 
z e i c h n t, daB es einen Zusatz aus Milch- 
puiver Oder Kaseinpulver in einer Menge von 5 bis 
.100 g pro Liter des zum.Arimadhen verwendeten 
. Wassers en^^ 

15* Fugenzeinentpulver nach Anspruch 1 3 , . d a d u r c h 

. ^ e k e h n z e i c h n e t/ daB es den Zusatzstoff 
: " in einer.Menge von 10 bis 30 .g pro Liter des zum 
: Anmachen verwendeten Wassers enthSlt. 



1 6 ► . Kalk-Zement-Putzmortelpulver nach Anspruch 14, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daB 
es den Zusatzstoff in eiiier Menge von 10 bis 30 g 
pro Liter: des z\ini Anmachen veirwendeten Wassers 
. . enthalt.. 
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